PN - EP0267318 A 19850518 

PD - 1988-05-18 

PR - EP198601 15798 19861113 

OPO - 1986-11-13 

T! - Alloy for ornamental purposes. 

AB - Hitherto known alloys for producing jewellery, especially based on gold and platinum, are expensive. Cheaper 
known silver alloys are not resistant to tarnishing. 

An alloy based on palladium with additions of metals from groups 3 to 6 of the periodic system of the elements is 

proposed as a fully equivalent substitute for these expensive jewellery alloys. 
IN - KNOSP HELMUT DR 
PA - HAFNER C GMBH & CO (DE) 
EC - C22C5/04 ; A44C27/00B2B 
iC - C22C5/04 ; A44C27/00 

CT - G3581478A[]; DE394045 C [ ]; GB689553 A [ ]; 

FR777839A[]; FR866117A[]; FR820765A[]; . 
FR851698 A[] 



Tl - Alloy used for jewellery prodn. - based on palladium with addition of metals from period 3-6 of periodic table 

PR - EP1 98601 15798 19861113 

PN - EP0267318 A 19880518 DW1 98820 Eng 009pp 

PA - (HAFN-N) HAFNER C & CO GMBH 

IC - A44C27/00 ;C22C5/04 

IN - KNOSP H 

AB - EP-267318 Alloy for jewellery work consists of a base alloy of 75-99.5 wt.% Pd or alternatively 25-75 wt.% Pd, 
10-70 Ag, 5-50 Cu with additives of metals from Gp.lll-VI of the periodic table. 

- The additives may be from one of the following gps. (a) 0-20 wt.% Cr, 0-20 Mn, 0-20 Fe, 0-20 Co, 0-20 M; (b) 0-20 
Cu, 0-20 Ag, 0-20 Au; (c) 0-15 Ti, 0-15 Pd, 0-15 Zr, 0-15 Nb, 0-15 Mo, 0-15 Hf, 0-15 Ta, 0-15 W, 0-15 Re; (d) 
0-15 Zn. 0-15 Ga. 0-15 Ge, 0-15 In, 0-15 Sn, 0-15 Sb. 0-15 Bi; (e)0-15 Ru, 0-15 Rh, 0-15 lr, 0-15 Pt; (f) 0-5 Al, 

- ADVANTAGE - Alloys are cheaper than usual Au-Pt alloys and have better durability than cheaper Ag alloys.(0/0) 
OPO - 1986-11-13 

CT - A3...8902;DE394045;FR777839;FR820765;FR851698;FR886117;GB581478;GB689553;No-SR.Pub 
DS - CH DE FR IT LI 
AN - 1988-134279(20] 

AN - ALY058666 

PN - EP0267318 A 19880518 

EC - C22C5/04 ; A44C27/00B2B 

IC - C22C5/04 ; A44C27/00 

Tl - Alloy for ornamental purposes. 

COMP- AgO -50% 

Al 0 - 5.5 % 

Cu 0-50 % 

Fe 0 - 50 % 

MnO-50% 

NS 0 - 50 % 

Pd 0 - 100 % 

Sb 0 - 50 % 

Sn 0 - 50 % 

Ti 0 - 50 % 

Zn 0 - 50 % 

Zr 0 - 50 % 
BASE - Pd 
PRES - Metal Pd 

OPT - Ag Al Au Bi Co Cr Cu Fe Ga In lr Mn NB Os Pt Re Rh Ru Sb Sn Ti Tl 
Zn Zr 



PAGE BLANK (uspto, 



«' 




Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



© Ver6ffentJichungsn»immer: 0 267 318 

A3 



,, © Anmektenummer: 86115798.0 
© Anmeldetag: 1111.86 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

© int CI ". C22C 5/04 , A44C 27/00 



© Veroffentlichungstag der Anmeidung: 


© Anmelden C. HAFNER GmbH & Co. 


1&0&88 Patentblatt 88/20 


Bleicftstrasse 13-17 


© Benanrrte Vertragsstaaten: 


D-7530 Pforzheim(DE) 


CH DE FR IT U 


@ Erfinder: Knosp, Helmut, Dr. 


© Veroffentlichungstag des spater ver 6ffentlichten 


Friedenstrasse 110 


D-7530 Pforzhefm(OE) 


Recherchenberichts: 11.01.89 Patentblatt 89/02 




© Vertreter: Trappenberg, Hans 




Postfach 1909 




D-7500 Karlsruhe 1(DE) 



© Legierung fiir Schmuckzwecke. 



© Die bisher bekannten Legierungen zur Herstel- 
lung von Schmuckwaren, rnsbesondere auf der Basis 
von Gold und Platin, sind teuer. BilJigere bekannte 
Silbertegierungen sind nicht antaufbestandig. 

Die Erfindung schlagt eine Legierung auf der 
Basis von Palladium mrt ZusStzen von Metallen der 
3. bis 6. Periods des periodischen Systems der 
Elements als voilwertigen Ersatz fOr diese teuren 
Schmuckiegierungen vor. 



s 

CO 
CM 



Ul 



Xerox Ccov Centre 



J 



Europaisches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anme4dung 

EP 86 11 5798 





EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 




Kateeom 


Kennz«»cnnung des Dokuments mrt Aogabe. soweil erfordarlieJ). 
der ma8o«bltcr>«n Telia 


Betnfft 


K LA SSI FIKATION OER 
ANMELOUNG (Int Ci.*t 


X 


« DOX 41 /o IJYi. UUiiNISON & CO* ) 




C 22 C 5/04 




* Anspriiche 1-5 * 


1,7 


A 44 C 27/00 


X 


DE-C- 394 045 (NORSKE MOLYBDENPRO- 

VU)S>±JUt\ A/S) 

* Insgesamt * 


1 




X 


GB-A- 689 553 (MOND NICKEL CY* ) 
21-30; Seite 2 r Zeilen 19-33 * 


1 




v 


FR-A- 777 839 (BAKER & CY. INC. ) 

* ZusammeRfassung, Punkte la-d,2; 
Seite 2, Zeilen 39-45 * 


1,6 




Y 


FR-A- 886 117 (DEUTSCHE GOLD- UND 
oX.UJor*K— oCxlc*X DE ANSTAIjT "uxniaxS 
ROESSLER) 

* Zusanunenfassung * 




RECHERCHIERTE 

SACHoeeieTE (im. a.-*) 




1,6 


C 22 C 5/04 


A 


FR-A- 820 765 (JOHNSON, MATTHEY & 
CY. LTD) 

* Zusammenfassung * 


1 




A 


* Zusammenfassung, Punkte 1,2 * 


1 




Oer vortiegcnde R©c*trch©rtt*r*ht wurde f Or arte Patentarupr&che ersttltt 






FUcherchsnort j AbscfthjBdatum dar Recherche 

Den Haag | 21-10-1988 




Pnifer 
LIPPENS 



von besonderer Bedeutung allein betrachtet 

von besonderer Bedeutung in Verbindung mrteiner D 

anderen VeroMenthchung derseJben Kategone l 

technofogischer Hintergrund 

nrcntschnftlrche Otfenbaruno 

Zwrschenltteratur A 
der Ertindung zugrunde Ijegende Theorien oder Grundsatte 



SI teres Patentdokument. das jedoch erst am Oder 
nach dem Anmetdedatum veroff entlicht worden isi 
in der Anmeldung angef uhrtes Do ku merit • 
aus andern Grunden angefuhrtes Dokument 

Mitgited der gleiehen Patentfamilie. uberein- 
stimmendes Dokument 



*EST Avr 



?i\ Europaiscties 
0JJI Patentamt 

1 gebOhrenpflichtige PATENTANSPROCHE 



Oie voritogende europatsche Patentanmeidung emhifrft bet ihr er BnreJchung men r ate zehn Petentaiwpfflcfte. 

□ whsgeWihren warden innerhalb der vorgeschrtebenen Frist entnchtet Oar vorHegande europdiscrie 
Recherchencertertt wurde fOr aile PateriteroprOcrie erstettt 

Q Nur em Tail der Ansprucrtsgebtfiren wurde Innerhalb der vorgescfmebenen Frist entriehtet Oer vorflegende 
eurepaiache Pecherchenbericht wurde tOr die ersten zehn sowte far jene PatemansprGche erstett fOr die 
AnspruchsgabUhren entrichtet wurden. 

n ami ten Patentanspruche: 

□ Keine der 

Ansprucfisoabahren wurde tnnerhaJb der vorgaschriebenen Frist entrichtet Oer vorttegende 
paiacfte Recherchenbericnt wurde fur die crsten rehn Patamanapnfcbe erstam. 



X| MANGELNDE E1NHEITL1CHKEITDER ERFINDUN Q 

Ham Auliassung dar Recrmrcr«ra*«adung antsprtcnt dia vorltogende europatsche PatentantnaJdung nteht den Anforde- 
rungan an dfe enhertichiced dar Crflneung; si« enmaJt me nr ere 6rt tmtuncen Oder Gruppen von Erfindungen. 
namttcn* 



1. Patentanspruch 1: Legierung fur Schmuckzwecke auf 

Basis von Palladium 
Patentanspruche 3-8 nur in Zusammenhang mit Anspruch 1 

2. Patentanspruch 2: Legierung fUr Schmuckzwecke mit 

eine Basislegierung bestehend aus 
Palladium, Silber und Kupfer 
Patentanspruche 3-8 nur in Zusammenhang mit Anspruch 2 



^jg Ana werteren Recriareriangaogiiran wurden tniterhBlb der gesetzten Frist entrichtet Oer vorSegende euro* 
paische Recherchenberfcht wurde fOr alto Patentanspruche ersteJR. 

□ Nur « n Ten oer Recrierchengebflhren wurde innerhalb oer gesetzten Frist entrtchtet Oer vorttegende 
europaiscrte Recherehenbericht wurde fflr die Teiie der AnmeWung ersteat. die sich auf Erfindungen bextohen, 
fOr die ftecherchengebOhren entrichtBt warden smd. 

namiich Patentanspruche: 

□ ***** *** innerhalb dar gesetzten Frist entrichtet Oer vortegende euro, 
patoehe P*c*ercher*ericht wurde fOr die Teile der Anmeidung ersteUt die sich auf die zuerat In dfl 
anspruchen erwfihme Erftndung bezfehen. 

namgeh Patentansprflche: 



BEST AVAILABLE COPV 



© 



® 




Europaisches Patentamt 
European Patent OWce 
OWce europeen des brevets 

EUROP&SCHE 

86115798.0 



<g) AnmeWenummer: 
© Anmeldetag: 13-11 -S 6 

^ 18.05*8 Patentblatt 88«o 

<£\ Benannte 1 
U CHOEFBrrU 



0 267 318 

0 VerSftenttlchungsnummer. 



PATEI^TANMELDUNG 

@ ^0220 5,04, A440 27/00 

W Blelchstrassa 13-17 
r>7S3DPf©^ si{in(OEy 

^ Friedenstrasse 110 
O-7B30 ptorzheim(Ofc) 



© Vertreter.Trappenbero, 



Hans 



0 Legieruno tttr Schmucto-ecke. 

stoertaotorungen andnf" tegierung auf der 
©Terfindong schlagt e,n *J^ Metalten der 
BasTvon Pane*-* «* Systems der 

i2i aTOXarU. .r d*se teoren 
ScnmucWIegierungen vor. 




BEST AVAILA r 



1- 



0 267 318 



2 



Legierung fur Schm uckzwecke ... 



Die Wsher in der Schmuckwarenindustrie ver- 
wendeten Legierungen lessen sich in drei Kafegori- 
en etnteiten. Dies smd 

a) die KaratgokHegierungen, zum Beispisl 18 
K (750/000 Gold). 14 K (585/000 Gold) oder 8 K 
(333/000 Gold), 

b) Legierungen auf der Basis von Siiber, 
zum Beispiei "Sterfingsilber" mit 925/000 Siiber 
unti 

c) Legierungen auf der Basis von P latin mit 
beispieisweise 950/000 Plafin. 

Diese bis her verwendeten Legierungen wiesen 
die besonderen mechanrschen, pbysikaftschen und 
cherroschen Bgenschaten auf, die von solchen 
Legierungen fSr Schmuckzwecke gefordert werden. 
Derartige MetaJis mQssen gut verformbar sein, urn 
daraus Btech, Draht und Rohr in den jeweils 
gewQnschten Abmessungen hersteJien zu kSnnen, 
sie mOssen eine Mindeststabititat, beispieisweise 
zur Herstellung von graziten Schmuckteiten oder 
Uhrbandem, aufwessen und sie mQssen auch in 
ener ausreicbenden HSrte met genugender Brucb- 
drtnurtg zur Verfugung sieben. Zu fordem 1st 
suctu dafi daB Legierungen zur HerstBHung von 
Gufiteiten gut vergieSbar sein mQssen. das bet ft, 
ste* mussen neben etner guten FBefifahigkeit auch 
one Kobe Oxidatronsbestindigkert im ge- 
sdnnotzsnen Zusta rd aufwetsen. Gemeinsam ist 
aJlere Legierungen filr Schmuckzwecke, insbeson- 
dere jedoch den GokKmd Platrntegierungen, dafl 
sie in hohem Mate auch bei langer Tragedauer 
anlaufbestandig sein solien. SchfieBlich sollen Sch- 
muckiegierungen auch in den bekannten Schmuck- 
Legierungsfarben. die sich zwtschen weiBen. gel- 
ben und roten Farbtdnen vanleren 'lassen, 
ausfuhrbar sein, 

Schmuck aus GokJ-und Ratmlegieningen ist 
heute wegen des sehr hohen Preisos der Basisme- 
talis teuer. Die wesentSch bHHgeren Silberfegierun- 
gsn, wie auch die niedrigen GoldJegierungen von 6 
K und darunter, erfOllen nicht alle Anspruche; sie 
sind vor altem nicht anlauf-und korrosions- 
bestSncfig. 

Die Brfindtmg gibt Legierungen an. die wesent- 
lich preiswerter sind als die bisher verwendeten 
Gold-und Platinlegierungen, die jedoch, gegebe- 
nenfalis mit verschiedenen Legierungszusatzen, 
aile die oben angefQhrten Forderungen erfuilen, die 
an derartige Legierungen fur Schmuckzwecke ge- 
sfceitt warden. Ene erste derartige Legierung be- 
steht aus 75 Gew.% bis 99.5 Gew.% Palladium als 
Bassmetall, mit Zusatzen von MetaJlen der 3. bis 
6; Peiiode des perrocfischen Systems der Elemen- 
te; eine zwerte billigere Legierung besteht aus 75 
Gew.% bis 99JS Gew.% einer Bastslegierung von 



25 Gew.% bis 75 Gew.% Palladium, 10 Gew.% bis 
70 Gew.% Sflber und 5 Gew.% bis 50 Gew.% 
Kupfer, ebenfalls wiederum mit Zusatzen von 
MetaJlen der 3. bis 6. Periode des periodischen 

5 Systems der Elements. 

Wie erkennbar, ist das Palladium bei diesen 
Legierungen das Metall, das anstelte der korro- 
sionsbestSncfigen Metalte Gold und P latin trrtt 
Auch im zweiten FaJle. bei der Basislegierung aus 

10 Palladium, Siiber und Kupfer. tst das Palladium das 
Legierungsmetail, das der erfindungsgemaBen Le- 
gierung die Bgenschaften verteiht um es fOr Sch- 
muckzwecke brauchbar zu machen. Die 
zusatzlichen Metalle der 3. bis 6. Periode des 

15 periodischen Systems der Etemente verteihen hier- 
bei dresem Basrsmetall beziehungsweise dieser 
Basislegierung die jeweils gewOnschten Bgen- 
schaften. So ergeben Zusatze von Chram. Mangan, 
Eisen, Kobalt und Nickel eine sehr gute Anlauf- 

20 bestandtgkeft und eine platinahnliche hellgraue 
Farbe, wahrend Zusatze von Kupfer, Siiber und 
Gold insbesondere sehr gut kait verformbar und 
hervorragend Idtbar sind. ZusStze von Trtan, Vana- 
dium, Zirconium, Niob, Molybdan, Hafnium, Tantal, 

25 Wolfram und Rhenium geben dieser Legierung 
eine hervorragende Anakifbestandigkett Ahnfich 
verhalten sich ZusStze von Ruthenium, Rhodium, 
Iridium oder P latin. ZusStze von Zmk, Gallium, Ger- 
manium, tncfium, Zinn, Antimon oder Wismut veriei- 

30 hen der Legierung eine sehr gute Gieflbarkett und 
hohe HSrte. 

Auch ein Zusatz von Aluminium ist anzufQhren, 
der insbesondere eine sehr gute Gie£barkeit und 
Aniaufbestancfigkeft bewirkt 

ss Die deutsche Offenlegungsschrift 33 04 598 

"Legierung auf der Basis von Palladium" be- 
schreibt zwar auch eine Legierung zur Herstellung 
von Schmuckwaren, Jedoch ist hier zwmgend bei 
einem Palladiumgehalt von 48 bis 61 Gew.% ein 

40 Gehalt von 12 Gew.% Ms 51 Gew.% Indium vorge- 
schrieben, das dieser Legierung eine erhohte 
Bruchfestigkeit und eine vehr&ttnismafiig niedrige 
Schmeiztemperatur verieihen soil. Diese Legierung 
konnte sich allerdings fOr die Herstellung von Sch- 

4s muckwaren nicht durchsetzen, da sich aufgrund 
des hohen Indiumgehaltes ein mehrphasiges 
GefOge bildet Infolgedessen ist die Verarbeitung 
dieser Legiening durch spanlose Verformung, das 
heiSt zur Herstellung von Btech, Draht und Rohr, 

so nicht m6gfich. Als werterer erheblicher Nachteil ist 
infolge des inhomogenen GefQges eine erhShte 
Korrosionsbereitschaft festzusteiien. Die be- 
schriebene Legierung hingegen, wenn sie auch 
geringe Anteile Indium enthaiten sollte, ist nicht mit 
diesen Nachteiten behaftet, sondem erfOllt in 



'best available om 



hohem Mate die oben angegebenen, an eine 
derartige Legierung zu steJIenden Anforderungen. 

Einige ausgesuchte Beisplele von Schmuckle- 
gierungen stnd in den beigefQgten Tabellen -an- 
gefQhrt Tabelle 1 gibt hierbei die Zusammenset- 
zung der Legferungen, Tabefle 2 cteren Bgen- 
schaften an. 
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TABELLE .1 



PALLADIUMLEGIERUNGEN FUR SCHMUCK2WECKE 



ZUSAMMENSET2UNG in* Massengehalt 



lfd. No. 



Pd 



sonstige 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Zl 
22 
23 
2* 
25 
26 
27 
28 
29 
30 



95,0 


5,0 Al 




95,0 


2,5 Al, 


2,5 Cu 


96,0 


1,0 Al, 


1-.5 Ag, 


95,0 


5,0 Ti 




95,0 


5,0 V 




95,0 


5,0 Cr 




95,0 


5,0 Mn 




95,0 


5,0 Fe 




96,0 


2,5 Fe, 


1,5 Co 


95,0 


* 2,0 Fe, 


3,0 Ni 


95,0 


5,0 Ni 




95,0 


2,5 Ni, 


2,5 Cu 


96,0 


1,0 Ni, 


3,0 Cu 


95,0 


5,0 Cu 




95,0 


2,5 Cu, 


2,5 Ag 


96,0 


2,5 Cu, 


1,5 Ga 


95,0 


2,5 Cu, 


2,5 In 


95,0 


2,5 Cu, 


2,5 Zn 


95,0~ 


5,0 Zn 




96,0 


<f,0 Ga 




95,0 


5,0 Ge 




95,0 


5,0 Zr 




95,0 


5,0 Nb 




95,0 


5,0 Mo 




95,0 


5,0 Ru 




95,0 


5,0 In 




96,0 


4,0 Sn 




95,0 


5,0 Sb 




95,0 


5,0 Rh 




95,0 


5,0 Co 
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TABELLE J 



PALLADIUMLEGIERUNGEN FOR SCHMUCKZWECKE 





ZUSAMMENSETZUNC in X MassengehaJt 






sonstige 


31 


95,0 


5,0 Hf 


32 


95,0 


5,0 Ta 


33 


) 95,0 


5,0 W } 


; * 


95,0 


5,0 Re 


; 35 


j 95,0 


5,0 Ir 


36 


! 96,0 


4,0 Pt 


37 


96,0 


3,0 Au, 1,0 Pt ! 


; 38 


[ 95 '° 


5,0 Bi 


39 


| 90,0 


5,0 Co, 5,0 Fe 


j 40 


I 90,0 


10,0 Ag ; 


j 41 


90,0 


5,0 Ta, 5,0 W j 


42 


| 90,0 


5,0 Sn, 3,0 In, 2,0 Ge i 


j 43 


90,0 


10,0 Ir 


; 44 


85,0 


15,0 Co 


45 


70,0 


15,0 Ag, 5,0 Cu, 5,0 Zn, 3,0 Pt, 2,0 Au 




50,0 


**.0 Ag, 5,0 Cu, ],0 Ga 


" 7 


51,0 


*5,5 Ag, 2,5 Cu, 1,0 Co 


* 8 


50,0 


«0,0 Ag, 5,0 In, 5,0 Sn ; 


49 


50,0 


37,0 Ag, 8,0 Cu, 4,0 Zn, 1,0 Fe I 


1 50 

i 


35,0 


60,0 Ag, 4,0 Cu, 1,0 Al : ' 


51 

> 1 


25,0 


69,0 Ag, 5,0 Cu, 1,0 Ni | 


1 52 

i I 




64,0 Ag, 8,0 Cu, 2,0 Ga, 1,0 Zn 




53 | 


25,0 


60,0 Ag, 10,0 Cu, 4,0 Zn, 1,0 Ge 




! ! 


25,0 


59,0 Ag, 8,0 Cu, 7,0 Zn, 1,0 Re 
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BEST AVAILABLE COPY 



0 Gew.% bis 15 Gew.% Rhodium 
0 Gew.% bis 15 Gew.% Iridium 

Ansprttche ° Gew% bis 15 Qew % 

8. Legierung nach Anspruch 1 oder 2, 

4 . . ^ „ 5 gekennzeichnet 

1. Legierung fOr Schmuckzwecke, bestehend durch folgende ZusStze 

^ is ^"f 7 bl L"' 5 G !L % PaHadlUm 0 Gew.% bfs 5 Gew.% Aluminium. 

Basismetall mrt Zusfctzen von Metailen der 3. bis 6. 

Periode des periodischen Systems der Elements. 

2. Legierung fOr Schmuckzwecke, bestehend w 
bus 75 Gew.% bis 99,5 Gew.% einer Basislegie- 
rung von 

25 Gew.% bis 75 Gew.% Paltacfium 
TO Gew.% bis 70 Gew.% Siiber 

5 Gew.% bis W Gew.% Kupfer , 5 
mit Zusatzen von Metallen der 3. bis 6. Periode 
des periodischen Systems der EJemente. 

3. Legierung nach Anspruch 1 Oder 2, 
gekennzeichnet 

durch folgende Zusatze 20 
0 Gew.% bis 20 Gew.% Chrom 
0 Gew.% bis 20 Gew.% Mangan 
0 Gew/% bis 20 Gew.% Bsen 
0 Gew.% bis 20 Gew.% Kobatt 

0 Gew.% bis 20 Gew.% Nickel. as 

4. Legierung nach den AnsprQcben 1 oder 2, 
gakermzerchnet 

durch folgende Zusltze 

0 Gew.% bis 20 Gew.% Kupfer 

0 Gew.% bis 20 Gew.% Siiber 30 
0 Gew.% bis 20 Gew.% Gold. 

5. Legierung nach Anspruch 1 oder 2, 
gekennzeichnet 

durch folgende ZusStze 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Titan as 

0 Gew.% bis t5 Gew.% Palladium 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Zirconium 

0 Gew.% bfe 15 Gew.% Niob 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Molybdan 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Hafnium 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Tantal 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Wolfram. 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Rhenium 

6. Legierung nach Anspruch 1 oder 2. 
gekennzeichnet ^ 
durch folgende Zusatze 

G Gew.% bis 15 Gew.% Zink 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Gallium 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Germanium 

0 Gew.% bts 15 Gew.% Indium 50 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Zinn 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Antimon 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Wismut 

7. Legierung nach Anspruch 1 bis 2, 
gekennzeichnet S6 
durch folgende Zusatze 

0 Gew.% bis 15 Gew.% Ruthenium 
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